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Zundsatz fur brennbare Gase erzeugende Ladungen 
oder Heizmischungen von Sprengpatronen 

Patentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom 30. November 1948 an 
Patentanmeldung bekanntgemacht am 16. August 1951 
Patenterteilung bekanntgemadit am 24. April 1952 
Die Prioritat der Anraeldungen in GroBbritannien vom 22. November 1946 und S.September 

ist in Ansprucb genommen 



Die Erfindung bet riff t einen Zundsatz fur brennbare 
Gase erzeugende Ladungen oder Heizmischungen, die 
Kir Sprengpatronen bckannt sind. bei welchen das 
Sprengmittel ein unbrennbares, unter Druck in einem 
5 Behalter eingeschlossencs Gas, z. B. Kohlendioxyd. ist. 
Ein Zundsatz dieser Art ist in der britischen 
Patentschrift 560 227 angegeben. Er besteht aus 
cincm Oxydationsmittcl, z. B. Kaliumperchlorat, und 
einem brennbaren Stoff, namlieh Natrium- oder 
10 Kaliumsalicylat, wclcher als verdichtcte Mischung, in 
der ein Widerstandsdraht eingebcttet ist, oder in 
engcr Bcruhning mit einem Widerstandsdraht in J 
cincm Bchaltnis aus brennbarcm Material verpackt | 



j als Zundpilie verwendet werden kann, um eine Gas 
erzeugende Ladung zu entzunden; der Zundsatz kann 15 
auch ein endcthermisches Salz enthalten, um eine 
Entzundung in der Luft bei gew8hnlichen Tempera- 
turen zu verhindern. 

Der Zundstoff der Erfindung enthalt einen Sauer- 
stofftrager und eine organische Verbindung, deren ao 
KohlenstoffgehaJt nicht weniger als */« und nicht mehr 
als im wesentlichen 4 / s ihres Molekulargewichts aus- 
macht und in einer dem Sauerstoffgehalt des Sauer- 
stofftragcrs entsprechenden oder im wesentlichen ent- 
sprcchenden Menge zugegen ist; die Verbindung soli as 
bei gcwohnlicher Temperatur fest und fein pulveri- 
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sierbar sein, urn cine innige Vermischung mit dem 
Sauerstofftrager zu ermoglichen; sie soil nicht hygro- 
skopisch und kaum in Wasscr loslich sein und emen 
Schmclzpunkt von 45 bis 220° haben. Der Ziindsatz 
5 kann auch ein Metall in fein verteiltcr Form enthalten. 
Beispiele von erprobten Ziindsatzen sind folgende: 

1. Kaliumperchlorat 89% 

Stearinsaure Il0 /o 

2. Kaliumperchlorat $6% 

10 Palmitinsaure *4% 

3. Kaliumperchlorat . 5°% 

Kaliumbitartrat 5° /o 

4. Kaliumperchlorat 75°/o 

Rohrzucker • 2 5% 

15 5. Kaliumperchlorat 75% 

Laktose 2 5% 

6. Kaliumperchlorat 84% 

Cellulose *6% 

7. Kaliumpetchlorat &>°/o 

ao Kaliumbiphthalat. 20% 

5. Kaliumperchlorat • 7 8 o°/o 

Kaliumbenzoat 21,5 /o 

9. Kaliumperchlorat &4°!o 

Phthalsaureanhydrid • • - • l6 % 

95 10. Kaliumperchlorat 87% 

Thymol J o 10 

11. Kaliumperchlorat $4% 

Metaldeh}^ 16% 

Aus den vorstehenden Beispielen ist ersichthcn, daB 
der brennbare Stoff Fettsaure. ein Salz cincr zwei- 
basischen Sriure. ein Kohlenhydrat, ein Salz einer 
aroniatischen Saure oder ein Anhydrid einer aro- 
matuchcti Saure, ein Phenol oder ein Aldchyd sein 
kann. . 
35 Es vvurde gefunden, daB die Salze die Mischung 
gcwohnlich starker exothermisch und einpfindhcher 
machen. In- dieser Beziehung scheinen die Kahum- 
salze am gecignetsten zu sein, aber audi andere 
Metallsalze, z. B. des Bariums und Strontiums, konnen 
40 vcrwendet werden. 

Durch sorgfaltiges Klassieren nach KorngroBe und 
Mischen ergibt jeder der oben aufgefiihrten brenn- 
baren Stoffe in inniger Mischung mit Kaliumperchlorat 
einen Ziindsatz, mit welchem eine der in den bntischen 
45 Patentschriften 413823 oder 480 330 angegebenen 
Warme oder Gas erzeugende Ladung zur Entzundung 
gebracht werden kann. 

Man kann eine aus Kaliumperchlorat und einem 
einzigen brennbaren Stoff bestehende Zweikompo- 
50 nentenmischung, aber auch eine zwei brennbare 
Stoffe enthaltende Mischung verwenden. 

Falls es erwiinscht ist, den Ziindsatz so zusammen- 
zusctzen, dafl cr in der Luft nicht selbsf vcrbrennbar 
ist. kann ein endothermisches, ein groBes Gasvolumen 
55 lieferndes Salz zugegeben werden. Der Anteil des zu- j 
zumischenden endothermischen Salzes hangt von der 
Zcrsetzungsgeschwindigkeit und den Hcizwerten der 
das Oxydationsmittel und den brennbaren Stoff ent- 
haltenden Mischung ab, und diese Faktoren sind 
60 durch den Schmelzpunkt und die Geschwindigkeit 
der Reaktion zwischen dem Kohlcnstoff des brenn- 
baren Stoffs und dem Sauerstoff des Kaliumper- 
chlorats beeinfiuBt; im ailgemcinen wird man eine 



groBere Salzmenge mit einer empfindlichereh oder 
leichter zersetzbaren Mischung aus oxydierendem 65 
Mittel und brennbarem Stoff benutzen. Diese Salze 
soil ten wie Kaliumperchlorat und die brennbaren 
Stoffe nicht hygroskopisch und nur wenig in Wasser 
loslich sein. 

GemaB den vorstehenden Ausfuhrungen erprobte 70 
und befriedigende Zundsatze sind folgende: 

12. Kaliumperchlorat . 63% 

Palmitinsaure 12% 

Ammoniuirfoxalat 25% 

13. Kaliumperchlorat ^ 45% 75 

KaDumbif af trat ; .77. . : . . . ...... 45% 

Ammoniumoxalat 10% 

14. Kaliumperchlorat 54% 

Rohrzucker 18% 

Ammoniumoxalat 28% 80 

15. Kaliumperchlorat . . 54% 

Lactose 18% 

Ammoniumoxalat 28 0 /© 

16. Kaliumperchlorat 60% 

Kaliumbiphthalat . . 15% *5 

Ammoniumoxalat 28% 

17. Kaliumperchlorat 55% 

Kaliumbenzoat 15% 

Ammoniumoxalat 3°% 

iS. Kaliumperchlorat 63% 90 

Phthalsaureanhydrid 12% 

Ammoniumoxalat 25% 

19. Kaliumperchlorat 74% 

Thymol ii% 

Ammoniumoxalat . *5% 95 

20. Kaliumperchlorat 75.5% 

Metaldehyd 14.5% 

Ammoniumoxalat 10% 

21. Kaliumperchlorat 41.25% 

Lactose *3.75% 100 

Natriumcarbonat .* 45»°°% 

22. Kaliumperchlorat 54»°°% 

Lactose 18,00% 

Zinksulfat 28,00% 

23. Kaliumperchlorat 51.00% 105 

Kaliumbenzoat *4.°°% 

Zinksulfat 35.oo% 

24. Kaliumperchlorat 5°.°°% 

Kaliumbenzoat 14,60% 

Natriumbicarbonat 3M°% 110 

Es konnen die beiden bekannten Arten von Zund- 
pillen verwendet werden, und zwar trockenes, in Papier- 
hullen eingefulltes Pulver oder eine verdichtete 
Mischung in Form einer Zundschnur oder eines Zund- 
hiitchens. Die Zundpillen sind mit einem Zuhddraht 115 
zu versehen, der eine seinem Widerstand entsprechende 
maximale Warmemenge liefert; es wurde gefunden, 
daB ein Chromnickeldraht mit einem Widerstand von 
1600/2 100 Ohm/m am gecignetsten ist. 

lflO 

PaTENTANSPrOCHE: 

1. Ziindsatz fur brennbare Gase erzeugende 
Ladungen oder Heizmischungen von Spreng- 
patronen, dadurch gekennzeichnet, daB der Zund- 1*5 
satz einen Sauerstofftrager und eine organische 
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wcnigcr als */s " nd nicht mehr als im wesent lichen 
4 / 5 ihrcs Molekulargcwichts ausmacht, und die in 
cincr dcm Saucrstoffgehalt des Sauerstofftragers 
cntsprcchcnden oder im wesent lichen entsprechen- 
den Mcngc zugegen ist, und die bei gewdhnlichen 
Tempcraturcn fest und fcin pulverisierbar ist, urn 
cine innige Vcrmischung mit dem SauerstofTtrager 
7A\ crmoglichen, fcrner nicht hygroskopisch und 
wenig in VVasser loslich ist und einen Schmelzpunkt 
von 45 bis 220° hat. 



zeichnet, daO er ein Metall in fein verteilter Form 
enthalt. 

3. Zundsatz nach den Anspruchen 1 und 2, da- 
durch gekennzeichnet, daS er als Zundschnur oder 
Ziindhutchen vorliegt und einen Schmelzdraht mit 
einem Widerstand von 1600/2100 Ohm/m hat. 

4. Ziindpille, bestehend aus einer Papierhulle, 
in dcr ein Zundsatz gem&B den Anspruchen 1 und 2 
und ein Schmelzdraht mit einem Widerstand von 
1600/2 1 00 Ohm/m en thai ten ist. 
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